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Foreliggande uppf inning avser ett forfaran- 
de for behandling av foremal av jarnhaltig 
metall for att gora dem korrosionsbestandiga. 
Forf arandet enligt uppfinningen bestar i hu- 
vudsak i att foremalet bringas i kontakt med 
ett amne, vilket har f ormaga att genom reak- 
tion med metallen i foremalet bilda en korro- 
sionsforhindrande film darpa och vilket so- 
fast i normalt tillstand samt endast foga till 
nagot Iosligt i vatten, varvid amnet bringas i 
kontakt med foremalet i forf lyktigad form och 
tillsammans med vattenanga. 

Uppfinningen har sarskilt avseende pa be- 
handling av rakblad av stal. Stalrakbladens 
benagenhet att korrodera har utgjort ett all- 
varligt problem for rakbladstillverkarna. Un- 
der manga ar har det varit allmant brukligt 
att overdraga de enskilda bladen (eller deras 
eggar, om bladen aro lackerade) med en rost- 
skyddsolja. Om bladen slas in var for sig, ar 
detta tillvagagangssatt tillrackligt effektivt i 
tempererade klimat, om bladen icke utsattas 
for mera ovanliga forhallanden, men det ger 
otillrackligt skydd i tropiska lander, dar hog 
temperatur och hog relativ fuktighet aro for- 
harskande, varvid korrosionen blir mest ut- 
praglad om bladen, sasom vanligen ar fallet, 
forvaras i den sura atmosfaren i ett typiskt 
hemmedicinskap e. dyl. Om bladen icke aro 
inslagna var for sig, vilket till exemDei ar 
fallet vid de numera moderna forpackningar- 
na av magasinstyp ar det skydd, som erbju- 
des av rostskydofsoljor av nuvarande sam- 
mansattning, otillrackligt aven i tempererade 
klimat, och sarskilt om bladen komma att 
utsattas for atmosfaren i ett hemmedicinskap. 

Enligt foreliggande uppfinning kan oljeffl- 
men helt uteslutas eller ocksa kan dess ver- 
kan forbattras genom att bladen behandlas 
pa ovan namnda satt. Beroende pa hur hog 
grad av skydd, som erfordras, kunna bladen 
sedan eventuellt forpackas i en behallare, vari 
ingar en forening, vilken i den miljo, som 



fdreligger i ett typiskt hemmedicinskap, kan 
fortsatta eller komplettera den rostforhind- 
rande skyddsverkan. 

Den flyktiga forening, som fdredrages for 
anvandning vid forf arandet, ar ^ensoesyra, 
men aven till exempel salicylsyraeller ttal- 
syrakunna anvandas. T dessa fall bestar fil- 
men^av ett JjtoisaJLt_ av syran. 

Foretradesvis bringas foreningen i forflyk- 
tigat tillstand i kontakt med rakbladen eller 
andra foremal tillsammans med vattenanga, 
som anvandes som bar are for det forflyktiga- 
de materialet. Om de ovannamnda syrorna 
anvandas, har vattenangan befunnits gynna 
den reaktion mellan foreningen och den jam- 
haltiga metallen, som ger upphov till skydds- 
filmen. 

Uppfinningen avser aven en apparat for 
genomforande av forfarandet enligt uppfin- 
ningen, vilken anordning bestar av ett karl 
forsett med en anordning for uppbarande av 
det vid behandlingen anvanda amnet i kar- 
let ett stycke ovanfor botten, en anordning 
for upphettning av en vattenmassa, som be- 
finner sig i utrymmet nedanf or namnda upp- 
barnings anordning, och anordningar for att 
f ora angor fran karlet till kontakt med fore- 
malet. En modifierad form av apparaten ut- 
gores av ett karl forsett med en anordning 
for att uppbara ett f lyktigt amne i karlet ett 
stycke ovanfor botten, en anordning for att 
inf ora anga i blandning med en utspadnings- 
gas under denna uppbarningsanordning och 
anordningar for att fora angor fran karlet 
till kontakt med foremalet 

Uppfinningen beskrives narmare i samband 
med bifogade ritning, vilken schematiskt vi- 
sar en apparat enligt uppfinningen for be- 
handling av rakblad. 

Pa ritningen betecknar 10 en trycktat ge- 
nerator eller destillationskarl med cylindrisk 
tvarsektion och forsedd med en mantel 12 av 
isolerande material. I karlet ar pi lampligt 
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satt anbragt ett stycke fran bottnen en silplat- 
ta 14, vilken tjanar till att uppbara den flyk- 
tiga foreningen, foretradesvis bensoesyra, sa- 
som ovan angives. Syraforradet kan fdrnyas 
efter behov genom luckan 16. 

En uppbettningsanordixing> pa ritningen 
en elektrisk upphettningsanordning 18, tjanar 
till att foranga vattnet, som tillfores efter be- 
hov genom ledningen 20. Blandningen av 
vattenanga ocb forflyktigad syra ledes genom 
den isolerade ledningen 24 till en behandlings- 
kammare 26, som befinner sig under lagre 
tryck an generatorn. Kammaren ar forsedd 
med en ledning 28, som stracker sig till en 
icke visad sugpump, ocb med luckor 30, 32 
vid bada sidor, vilka aro svangbara inat res- 
pektive utat. De rakblad 34, som skola rost- 
skyddsbehandlas, frammatas genom kamma- 
ren pa ett transportband 38, som framfores 
mellan fdrdelningskonen 35 och uppsamlings- 
konen 36, varvid bladen uppbaras av skalar 
40. Dessa aro forsedda med ett par skenor 
42, som verka som kammar gentemot luckor- 
na 30 och 32. For att undvika eventueli ofor- 
delaktig kanalisering av angorna kunna bade 
skalarna och bandet vara perf orerade pa lamp- 
ligt satt. Bladen 34 uppbaras pa skalarna av 
h&llare 44, varvid bladen anordnas pa sadant 
satt att den flyktiga syrans kontakt med bada 
de brynta eggarna sakerstalles. Om bladen 
icke ha mer an en egg, kunna de insattas i 
spar i skalarna. 

Eventuellt kan angblandningens transport 
till skapet paskyndas medelst en gas, sasom 
luft eller syre, som infores under vattenytan 
i karlet 10. 

Enligt en modifikation uteslutes vattenba- 
det och en blandning av vattenanga och en 
utspadningsgas, sasom luft eller kvave, in- 
fores under silplattan, som uppbar syran, ge- 
nom ledningen 20. 

Vid det visade forfarandet foredrages det 
att halla vattnet vid en temperatur av c:a 
80° C. Trycket i kammaren 26 kan vara t. ex. 
ungefar 25 mm vattenpelare over atmosfar- 
trycket. 

Av det ovanstaende framgar, att uppfin- 
ningen erbjuder ett forfarande for rostskydds- 
behandling av rakblad, vilket ar ekonomiskt 
att utfora och som latt kan kombineras med 
andra fabrikationsatgarder. Det bor naturligt- 
vis forstas, att uppfinningen icke ar begran- 
sad, vare sig i fraga om forfarandet eller 



apparaten, till behandling av rakblad, ty den 
kan anvandas pa andra satt med stora for- 
delar. 



Patentansprak: 

1. Forfarande for behandling av jarnhaltiga 
foremal sasom rakblad, for att gora dem kor- 
rosionsbestandiga, kannetecknat av att fore- 
malet bringas i kontakt med ett amne, vilket 
har form&ga att genom reaktion med metal- 
len i forem&let bilda en korrosionsforhind- 
rande film darpi och vilket ax fast i nor- 
malt tillstand samt endast foga till nagot 16s- 
Iigt i vatten, varvid amnet bringas i kontakt 
med foremalet i forflyktigad form och till- 
sammans med vattenanga. 

2. Forfarande enligt patentanspraket 1, kan- 
netecknat av att amnet ar bensoesyra, salicyl- 
syra eller ftalsyra. 

3. Forfai-ande enligt patentanspraket 1, kan- 
netecknat av att rakblad bringas i kontakt 
med forangad bensoesyra i narvaro av vat- 
tenanga. 

4. Apparat for utforande av forfarandet en- 
ligt nagot av de foregaende patentanspraken, 
kannetecknad av ett karl forsett med en an- 
ordning for uppbar ande av det vid behand- 
lingen anvanda amnet i karlet ett stycke ovan- 
for botten, en anordning for upphettning av 
en vattenmassa, som befinner sig i utrymmet 
nedanfor namnda uppbarningsanordning, och 
anordningar for att fora angor frin karlet 
till kontakt med foremalet. 

5. Apparat enligt patentanspraket 4, kan- 
netecknad av att karlet ar forsett med en per- 
forerad platta, som tjanar till att uppbara 
amnet i karlet, och att en kammare med or- 
gan for framfdrande av foremalet darigenom 
ar anordnad, varvid anordningen for att fora 
angor fran karlet till kontakt med foremalet 
utgores av en ledning for transport av angor 
fran karlet till kammaren. 

6. Modifikation av apparaten enligt patent- 
anspraket 4, kannetecknad av ett karl forsett 
med en anordning for att uppbara ett flyktigt 
amne i karlet ett stycke ovanfor botten, en 
anordning for att infora anga i blandning 
med en utspadningsgas under denna uppbar- 
ningsanordning och anordningar for att fora 
angor fran karlet till kontakt med fdremalet. 
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